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L*alkylationcfe k pyrocat^chine par exemple h. I'alde de 1 Hsobutyl&ne 
en presence de catalyseurs est connue. Dans cecte alky lat Ion, on utilise en 
g£n£ral comme catalyseur* conformSment 2i une pratique couranCe pour ce genre 
de r£actlon, des composes acldee comme L*aclde sulfurlque, I'aclde phosphori- 
5 que, le chlorure de zinc, des ^changeurs de cations. 

La demanderesse a malntenant trouv^ qu 'on pouvait alkyler slmplement 
les dlhydroxybens&nes h I'aide d*ol£flnes, d'alcools ou d*£tiiers, h chaud, 
lorsqu'on effectuait la reaction en presence d*un catalyseur constltu^ d'une 
terre de blanchiment activ6e. On opfere de pr€f€rence k des temperatures 
10 d 'environ 50 h 150*C avec des durSes de reaction d'environ 1 S 12 heures 

selon la temperature choisie et la quanclc6 de catalyseur mis en oeuvre. En gene- 
ral, cette dernlfere quant I t6 ne d^passe pas 5t de la quantity de dlhydroxybenzfene 
mlse en oeuvre. Selon les proportions inolaires entre le dihydroxyhenz^ne et 
1 'agent alkyiant, on peut aglr sur la proportion des dlalkyldlhvdroxybcnz&nes 
15 formes. SI I'on recherche une production part iculiferement forte en composes mono- 
alkyies, le rapport molaire ne doit pas depasser 1:0,7 environ. II est pariicu- 
li^rement avantageux de d^barrasser la terre de blanchiment' utillsee comme 
catalyseur de I'aclde qui y adhfere encore apr^s 1 'activation, car cet acide 
. pourrait augmenter 1 'activity du catalyseur. Alnsl par exemple, le rendement 
20 en p-tert.-butylpyrocatechine est Inf^rleur d'environ 10%, par rapport au 
rendement susceptible d'&tre obtenu lotsqu'on travallle avec une terre de 
blanchiment exempte d'acide, lorsqu'on op&rc avec une terre de blanchiment 
correspondante actlvSe et contenant encore des petites quantlt£s d'acide. 
La reaction peut eventuellement dtre effectuee dans un solvant comme le 
25 cyclohexane ou 1 'heptane. Le precede selon l' invention permet d'ohtenir dans 
des conditions economiques ameiiorees les alkyldihydroxybenz&nes car le 
catalyseur mis en oeuvre peut Stre obtenu trhs fadlement et evlte I'utlLlsatlon 
des appareillages coQteux necessaires lorsqu'on travallle avec des acldes. 

Les exemples suivants 11 lust rent 1' Invention sans toutefois la llmlter; 
3.0 dans ces exemples, les indications de parties et de % s'entendent en polds 
sauf -mention contra ire. 

Dans les exemples qui suivent, on a travallle avec une terre de blan- 
chiment exempte d'acide. 
EXEMPLEl 

35 On chauffe 220g de pyrocatechine et 4,4g de terre de blanchiment a 120* 

On Introdult dans ce melange, sous agitation energlque, 56g d'lsobutyl&ne 
(rapport pyrocatechine/lsobutyl&ne : 1:0,5) en operant de manl&re que toute I'oie- 
fine solt absorbee en 1 h 30. On obtlent un alkyXat qui poss^de la composition 
sulvante: 
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31,3% de pycocat^chine 

1,2% d*6ther monoisopropyllque de la pyrocat^chine 
28,0% d*isopropylpyrocat€chine 
37,8% de dlisopropylpyrocatfichlne 
1,7% d*aucres produtcs 

EXDgLE 6 

On alkyle 1 'hydroquinone k 1 'autoclave a 180**C h I'alde d 'isobutylSne 
en presence de terre de blanchiment en quantity de 2% par rapport k l»hydroqul- 
none,niiae en oeuvrc. Lo rapport molaire hydroquinone/iaobutyUne est de liO,65. 
Le traltement d'lsolement et 1 'analyse de I'alkylat brut sont effectufis comme 
dterit dans I'exemple 1. On obtient les r^sultats sutvants: 
36,5% d*hydroqulnone 
43,9% de tert.-butylhydroqulnonc 
13,6% de 2,5-di-tert.-butylhydroqulnone 
6,0% d*autree produits. 
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45,0^ de pyrocatfichine 

52,7% de p-tert : -butylpyrocatfichine 

1,1% de 4,6- et 3,5-dl-tert. -butylpyrocaUchitie 

1,2% d'autres prodults. 

EXEMPLE_2 

On opfere comme d§crlt dans I'exemple 1, mals la temperature de 
reaction est de ISO'^C et la quantity de catalyseur de 0,2% de la quantity . 
de pyrocat6chine mlse en oeuvre. Le rapport molalre pyrocatfichlne/isobutylfene 
est 1:0,8. L'alkylat obtenu possfede la composition suivante; 
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25,5% de pyrocat€chine 
53,5% de p-tert.-pyrocat6chine 
16, OX de 4,6- et 3,5-di-tert.-butylpyrocat6chlne 
5,0% d'autres prodults 

15 EXEMPLE_3 

Onq>ere comme decrit dans I'exemple 1, mais avec un rapport molaire 
pyrocat^chine/isobutylfene de 1:1,35. L'analyse du prodult de reaction donne lea 
r€sultats sulvants: 

58,4% de pyrocat^cblne 
20 36,5% de 4,6- et 3,5-di-tert. -butylpyrocat^chine 

5,1% d'autres prodults. 

EXeiPLE 4 

On disperse la pyrocatechine dans le cyclohexane et on alkyle k 75*C 
comme decrit dans I'exemple 1. Le rapport molaire pyrocat^chlne/isobutylene est 
25 de 1:0,7. A la fin de 1 *alkylation, toute la pyrocatfichlne est passSe en solu- 
tion. L'analyse de l'alkylat fait apparaltre la composition suivante: 
31,0% de pyrocatechine 
56,5% de p-tert.-butylpyrocatfichine 
7,4% de 4,6- et 3 , 5-^i-tert. -butylpyrocat6chine 
30 5,1% d'autres produits 

Lors d'une alkylation en presence d'une terre de blanchiraent contenant 
un peu d'acide, on n»obtient que 43,8% de p-tert .-butylpyrocat^chine. 
EXEMPLE_^5^ 

On alkyle la pyrocatechine a 1' autoclave sous la pression autogfene 
35 a 200**C en presence dc 5% de terre de blanchlment par rapport a la pyrocate- 
chine mise en oeuvre, h I'aidedi propylene. Le rapport molaire pyrocatechine/ 
propylene est de 1:0,85 et la durie de reaction de 2 h. L'analyse par chromato- 
graphic en phase gazeuse de l'alkylat donne les rfisultats suivants: 
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REVENDICATIONS 

1. Proc^d^ d'alkyUtion des dihydroxybenzfenes a I'aide d'ol^flnes. 
d'alcools ou d*ethers, & chaud, caract^ris^ en ce que I'on effectue la 
reaction en presence d'une terre de blanchiment activfie conme catalyseur. 

2. Proc6d6 selon la revendication 1, caract€rls6 en ce que la 
terre de blanchtment actlv6e est utilis^e exempte d'aclde. 



